CEUVRES DE PASTEUR

tapisse toutes les parois clu vase. Or, ce qu'il y a cle remarquable,
e'est que 1'acide arsenieux qui se depose dans cette circonstance
n'a jamais ou presque jamais la forme d'un octaedre regulier. J'ai
repete maintes fois cette experience, et dans un seul cas j'ai obtenu
de Facide arsenieux octaedrique. L'acide arsenieux affecte, dans ce
cas. diverses formes qui toutes peuvent se ramener a celle d'un
prisme clroit a base rhombe; mais cette forme se cache sous des
aspects bien divers en general, et il m'a fallu une etude longue et
patiente pour arriver a une notion parfaitement sure de la forme
veritable que possede alors 1'acide arsenieux. J'entrerai dans quelques
details qui ne seront pas inutiles. Je commence par dire que taiit6t
1'acide arsenieux qui se depose dans le cas que je viens de rappeler
est nettement cristallise; tant6t ses cristaux sont pen nets; quelque-

fois me"me il se depose en petits mamelons. En general, la cristalli-
sation est confuse lorsque Ton a ajoute trop pen d'eau; il faut employer
un volume d'eau trois ou quatre fois egal ou superieur au volume du
liquide sirupeux.

Je serai plus clair en indiquant par des figures les formes cris-
tallines. Lorsque la crystallisation n'est pas nette, les petits cristaux
qui prennent naissance ont les formes A ou B. Ges lames minces, mal
termmees aux extremites, se groupent d'orclinaire en etoiles ou restent
isolees. Lorsque 1'acide se'depose en mamelons, ces mamelons com-
mencent d'abord par avoir la forme A on B, et pen a pen d'autres
lamelles pareilles viennent se placer sur la premiere, en rayonnant
a partir d'un centre et clans des plans diflerents, comme Pindique la
figure G. Au bout d'un certain temps, les extremites meines des petites
lames groupees disparaissent, et il n'y a plus qu'un petit mamelon
globuliforme; mais vient-on a briser ces petits globules durs, on les
trouve avoir une structure cristalline tres prononcee, et rayonnee a
partir du centre, a peu pres comme tin echantillon brise de sperkise
rayonnee.

Dans le cas ou 1'acide arsenieux est nettement cristallise, les cris-
taux ont les formes A' et Br, et ces lames minces sont d'ordinaire
groupees en etoile, et, cette fois, les diverses lames restent distinctes
dans le groupe, ainsi que leurs extremites; en un mot, ces etoilesdetruit par la presence meme
